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Pour connaître l'influence de AL, on répéta la série des fontes sans addition de ce métal.
Comme conséquence de ses expériences, M. Keep a été amené à examiner les propositions suivantes :
i° Consistance des fontes obtenues et question de la suppression des s.ouf-tïures.
2° Persistance (ou non) de l'Ai, dans le fer pour exercer une influence lorsqu'il et refondu.
3° Influence de l'Ai, sur le grain ou le chargement de carbone combiné en graphite.
4° Perte de la trempe.
5° Epaisseur des croûtes sableuses.
0° Kiïct d\\l. sur la dureté.
7° Résistance à la traction.
8° Choc.
0° Élasticité.
10° Allongement permanent.
11° Effet sur le retrait de la fonte.
12° Fluidité du métal fondu.
1° Consistance clés fontes obtenues et question «le la suppression clés soufflures.
Remarque. — Les nombres qucjo donne; proviennent de la traduction que j'ai faite du mémoire de M. Keep, on anglais; ils présentent des divergences avec la traduction allemande dans « Stahl und Kisen » et avec la traduction française-dans la Ravue universelle de Liège (octobre 1880).
Les tontes blanches sont rarement résistantes. La résistance à la traction
dos fontes ordinaires est de 175 livres par - pouce carré  et  sa  résistance  au
«hoc est de 100 livres.
[L'autour, qui est américain, no dit pas quelle est son unité de poids; je présumo qu'il a pris la livre anglaise qui ost de 37;i»r,242].
Bans eotto supposition les nombres précédents se transforment ainsi en mesure françaises :
A la tnuttion...............       âOkK,253 par millimètre carré,
Au choc.................       'Hk*,6                 —
Les tros bonnes fontes de ce type résistent à 44 kilogrammes à la traction
ot une addition de 5- p. 100 d'Aï, porte cette résistance à 65^,35: c'est un accrois-«30
sèment de 14 p. 100; pour le choc il n'y a gain que de 6 p. 100.
Remarque. — Je dois ajouter que ce mémoire a été reproduit en allemand dans « S thaï und Kisen » et que le traducteur met 175 kilogrammes à la place de 175 livres sans môme spécifier la section.
11 y aurait un avantage considérable pour la diffusion des documents scientifiques à ce que les auteurs prissent l'habitude de prendre toutes leurs unitos de mesure dans le système métrique qui est actuellement adopté dans presque ensuite à la partie restée dans le creuset 4 livres (4l = ik,8) du métal et assez de ferro-aluminium pour avoir la teneur voulue en AL, et ainsi de suite.
